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Cellulosische Faser der Gattung Lvocell 

Die vorliegende Erfindung betrifft eine cellulosische Faser der Gattung Lyocell. 

Fasern der Gattung Lyocell werden durch ein Losungsmittelspinnverfahren hergestellt, bei 
welchem die Cellulose direkt ohne Ausbildung eines Derivates in einem organischen 
Losungsmittel gelost und die Losung versponnen wird. Solche Fasern haben auch den 
Namen „losungsmittelgesponnene" Fasern. „Lyocell" ist der von der BISFA (The 
International Bureau for the Standardization of man made fibers) vergebene Gattungsnamen 
fur Cellulosefasern, welche dadurch hergestellt werden, dafl Cellulose ohne Ausbildung 
eines Derivates in einem organischen Losungsmittel aufgelOst wird und aus dieser Losung 
Fasern mittels eines Trocken-Nafl-Spinnverfahrens oder eines Melt-Blown-Verfahrens 
extrudiert werden. Unter einem organischen Losungsmittel wird dabei ein Gemisch aus einer 
organischen Chemikalie und Wasser verstanden. Als organisches Losungsmittel wird heute 
in kommerziellem MaBstab N-Methyl-Morpholin-N-Oxid eingesetzt. 

Die Losung der Cellulose wird in diesem Verfahren tiblicherweise mittels eines 
Formwerkzeuges extrudiert und dabei ausgeformt Die ausgeformte Losung gelangt uber 
einen Luftspalt in ein Fallbad, wo durch Ausfallen der Losung der Formkorper eihalten wird. 
Der Formkorper wird gewaschen und ggf. nach weiteren Behandlungsschritten getrocknet. 
Ein Verfahren zur Herstellung von Lyocellfasern ist z.B. in der US-A 4,246,221 
beschrieben. Lyocellfasern zeichnen sich durch eine hohe Festigkeit, einen hohen NaBmodul 
und durch eine hohe Schlingenfestigkeit aus. 

In einer Publikation „Lyocell - eine vielseitige cellulosische Faser" in Lenzinger Berichte 
75/96 wird ohne nahere Angaben erwahnt, dafi Teppiche und Teppichriicken eine 
AnwendungsmSglichkeit von Lyocellfasern darstellen. 

In einem Vortrag von W. Feilmair et al. „Funktionalitat von Lenzing Lyocell® in 
Heimtextilien" beim 5. International Symposium „Alternative Cellulose - Herstellen, 
Verfahren, Eigenschaften" in Rudolstadt 2002 wird eine Faser der Gattung Lyocell mit 
einem Titer von 6,7 dtex und einer Schnittlange von 60 mm beschrieben. 

Die EP 0 494 851 beschreibt ein Verfahren zur Herstellung von Lyocellfasern, bei welchem 
der Verzug (Das Verhaltnis von Fadenabzugsgeschwindigkeit dividiert durch Dusenloch- 
austrittsgeschwindigkeit) hochstens 1 bzw. insbesondere kleiner als 1 ist. 
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HerkSmmliche Fasern der Gattung Lyocell weisen ein Verhaltnis V der Festigkeit der Faser 
in konditioniertem Zustand FFk zur Faserdehnung in konditioniertem Zustand Fdk 

(gemessen und berechnet nach den unten naher beschriebenen Methoden) von deutlich iiber 
2,2 auf. 



zur 



Oberraschenderweise wurde nunmehr gefunden, daB es mSglich ist, eine Lyocell-Faser 
Verfugung zu stellen, deren Verhaltnis V der Festigkeit der Faser in konditioniertem Zustand 
FFk zur Faserdehnung in konditioniertem Zustand Fdk unterhalb von 2,2 liegt. 

Dementsprechend betrifft die vorliegende Erfmdung eine Faser der Gattung Lyocell, welche 
dadurch gekennzeichnet ist, daB das Verhaltnis V der Festigkeit der Faser in konditioniertem 
Zustand FFk zur Faserdehnung in konditioniertem Zustand Fdk 2,2 oder weniger betragt. 

Bevorzugt betragt das Verhaltnis V 2,0 oder weniger, besonders bevorzugt 1,8 oder weniger. 
Weiters bevorzugt soli das Verhaltnis V nicht weniger als 1 betragen. 

Die erfindungsgemaBe Faser weist bevorzugt einen Titer von 6 dtex bis 25 dtex auf. 

Es hat sich uberraschenderweise gezeigt, daB ein ausgeglichenes Verhaltnis zwischen FFk 
und Fdk insbesondere bei der Herstellung von Lyocell-Fasem mit einem hSheren Titer 
erreichbar ist. 



Dem Fachmann ist bekannt, daB der Titer der Faser insbesondere von der 
Abzugsgeschwindigkeit bzw. vom Verhaltnis der Abzugsgeschwindigkeit zur 
Geschwindigkeit, mit welcher die Spinnlosung aus der Spinnduse austritt, abhangt. 

Es wurde nun gefunden, daB bei der Herstellung von Fasern mit einem hoheren Titer ein 
Abnehmen des Verhaltnisses von FFk und FdK mit steigendem Titer beobachtet wird. 
Dieser Effekt wird insbesondere ab einem Titer von 6 dtex deutlich. Besonders niedrige 
Verhaltnisse V lassen sich bei der Herstellung von Fasern mit einem Titer von 7 dtex oder 
mehr, insbesondere 12 dtex oder mehr und bevorzugt 15 dtex oder mehr erzielen. 

Die erfindungsgemaBe Faser liegt bevorzugt in Form einer Stapelfaser vor. 



ErfindungsgemaBe Fasern werden bevorzugt mit einem Verfahren hergestellt, bei welchem 
der Verzug einen Wert von groBer als 1 annimmt. 
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Es wurde gefunden, daB sich die erflndungsgemaBe Faser, insbesondere bei einem hoheren 
Titer von 12 dtex, 15 dtex oder mehr hervorragend zur Anwendung in Teppichen, textilen 
Bodenbelagen, Wandbelagen und/oder Dekormaterialien eignet. 

Die heute am Markt befmdlichen Teppiche werden zum GroBteil aus den Synthesefasern 
Polyamid und Polypropylen, und aus Wolle hergestellt. Es werden auch Mischungen aus 
Wolle mit Polyamid und Polypropylen verwendet. Fasern wie Polyacrylnitril, Polyester und 
Baumwolle spielen eine untergeordnete Rolle. 

Bis in die Mitte der 60er-Jahre wurden neben Baumwolle auch Viskosefasern mit einem 
hoheren Titer (z.B. 17 dtex) fur Teppiche verwendet. Durch die Entwicklung der 
Synthesefasern und deren Vorteile hinsichtlich mechanischer Belastbarkeit wurde die 
Viskosefaser aus diesem Bereich aber zur Ganze verdrangt. 

An Teppiche werden unterschiedliche Anforderungen gestellt. Im Vergleich zu glatten 
Boden werden Teppiche wegen des hSheren Wohnkomforts verwendet. Fur Bereiche mit 
geringerer Beanspruchung werden meistens Velour-Teppiche nach dem Tufting-Verfahren 
verwendet. Fur Bereiche mit hoherer mechanischer Beanspruchung werden Schlingen- oder 
Filzteppiche verwendet. 



Nachteil der Synthesefasern und von Wolle ist deren elektrostatische Aufladung. Bei 
normierten Begehtests werden Spannungen von 7-9 kV gemessen. Erst durch entsprechende 
Maflnahmen, wie z.B. eine Ausriistung der Fasern mit Antistatika oder das Einbinden von 
leitfahigen Fasern in die Teppichkonstruktion kann eine antistatische Wirkung erreicht 
werden und die Spannung beim Begehtest unter 3 kV reduziert werden. Bei Wolle tritt als 
weiteres Problem der Befall durch Motten auf, der das Behandeln der Teppiche mit 
toxischen Insektiziden notwendig macht. Polypropylen hat als Material fur Teppiche 
wiederum den Nachteil, daB die Faser nicht anfarbbar und bedruckbar ist, und dadurch nur 
eine beschrankte Farbpalette durch Spinnfarbung erreichbar ist. 

4 

Oberraschenderweise hat sich herausgestellt, daB sich aus Lyocellfasern mit einem hoheren 
Titer von z.B. 15 dtex vor allem in Kombination mit Synthesefasern Tuftingteppiche mit 
hervorragenden mechanischen Eigenschaften herstellen lassen. Teppiche aus Lyocellfasern 
weisen gegentlber Teppichen aus Synthetikfasern und/oder Wolle ein von Natur aus 
antistatisches Verhalten auf. Die Spannung bei den erwahnten normierten Begehtests liegt 
im Bereich von weniger als 1 kV. 
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*Z Zv u n Ly0CeUfaSem ™ ht von Gotten befallen und mussen daher 

mcht zustehch ausgerustet werden. LyoceUfasern lassen sich mit den an sich fur 
Cellulosefasern bekannten Techniken farben und ermSglichen daher vielfaltiee 
Farbvariationen. 

Eine wei«ere vorteilhafte Eigenachaf, von Lyocelfasem mi, einem hoheten Titer und einem 

CeMo ^ V "* ta hShere " to Vergtaich zu ande™ 

Cellulosefasern wie z.B. Viskose. 

Beispiele 

to einer kontinuierlieb arbeitenden Pilolanlage zur Hers«ellung von CelhUosefasem der 
Gattung LyoceU wurde eine CelluloseWsung mit einem Cellulosegehalt von ca. 13% 

Z7Z ^ Tf* F " B3CeU) ta m SiCh bebm,ter Weta *»* "*« -rsponnen 
und der Endfter der Fasern durch die Einstellung des Verzugavertoltniasea (- 

velder 858650 ' 1 ™'' 18116 " ' Di ^ 0<:haus «« s S^windigkeit jeweib in m/min) 

Zur HersteUung von Faaern mi, einem Titer bis ea. 3,25 wnrde dnreh Dusenlocher mi, einem 
Durchmesser von 100 pm versponnen; zur Hersteliung von Faaem mi, einem hohert T T 
wnrde dnrch Dusenlocher mi, einem Durchmesser von 160 ,an versponnen. 

Von den erhaltenen Fasem wnrde jeweils die Faaerfesugkei, in kondiuonierton Zustend FFfc 

bZ 2° ^ in Zustand FDk (•/„) gemM den von der 

BISFA vero«en,l,ch,en „Tes,i»g memods viscose, modal, lyoeell and acetate 
staple fibres and tows" ermittelt. 

«Sl"CSi ZZZZ k md FDk ^ durch »— - ~ — 

e^^' enthUt ^ — d » Verancbspamme,. und der 
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Aus der Tabelle 1 wird ersichtlich, dafi ab einem Titer von 6 dtex das Verhaltnis V Werte 
von 2,2 oder weniger annimmt. 

Dies wird insbesondere auch aus der Figur 1 ersichtlich, in welcher die Ergebnisse gemafi 
Tabelle 1 grafisch dargestellt sind. 

Ein Grund fljr den Abfall des Verhaltnisses V bei hoheren Titern der Faser k6nnte darin 
liegen, da/3 die ermittelte Faserdehnung der Fasern bis zu einem Titer von ca. 6 dtex 
praktisch linear abnimmt, bei hoheren Titern allerdings steigt. 

Dies ist in der Figur 2 illustriert, in welcher die absolute Faserfestigkeit „FFk absolut" (FFk 
mal jeweiligem Fasertiter) und die Faserdehnung FDk gegen den Fasertiter aufgetragen sind. 
Wahrend die absolute Faserfestigkeit linear mit steigendem Titer ansteigt, nimmt die 
Faserdehnung zunachst mit steigendem Titer ab, urn bei heheren Titern wieder anzusteigen. 

Tabelle 2 illustriert die hohe Biegesteifigkeit von Fasern der Gattung Lyocell gegentiber 
Viskosefasern. 
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ul^lTT BiegeSteifi8keit «*■«• - h -« von der Anme.derin entwickehen 
Mefcode. Der Meaner, wird als tnerbe^genes Vermis der Steigung von Kraft zu Weg 
ilber emen linearen Messbereich angegeben. ^ 

Zur DurohfUhrung wird eine kondinonierte Faser in einen Klemmbalken waagereeht 
emgespann, and mi. einer Vorrictaung genau auf 5mm Lange abgeschnteen. Der 
Hemmbalken ™rd uber einen elekoisehen Antrieb mi, konstanter Geschwindigkei, nach 

tTlT le H FaS6r ^ 8686,1 ^ S — ° gedruek,, das an inem 
Kraftaumehmer adapner, is,. Je s,eifer eine Faser is,, desto hbher is, die gemessene Kraft. 

^fgrnnd mangelnder KaUbriemrogHehkei.en wird ^ Bereehnung der Biegesieifigkei, 
kerne effekuve Kraft angegeben. Es is, aber moglieh, einen relative, VergleL von Faaern 

=eSr:^~ To rr a r i ww die ^ *• — z: « 

gemessenen Kraft pro Weg berechnet und auf den Titer der Faser bezogen. 
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Patentanspruche 



1) Cellulosische Faser der Gattung Lyocell, dadurch gekennzeichnet, dafi das 
Verhaltnis V der Festigkeit der Faser in konditioniertem Zustand FFk 
Faserdehnung in konditioniertem Zustand Fdk 2,2 oder weniger betragt. 



zur 



2) Faser nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dafi das Verhaltnis V 2,0 oder 
weniger betragt. 

3) Faser nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dafi das Verhaltnis V 1,8 oder 
weniger betragt. 

4) Faser nach einem der vorhergehenden Ansprttche, dadurch gekennzeichnet, dafi das 
Verhaltnis V zumindest 1 betragt. 

5) Faser gemafi einem der vorhergehenden Ansprttche, dadurch gekennzeichnet, dafi der 
Titer der Faser 6 dtex bis 25 dtex betragt. 

6) Faser gemafi Anspruch 5, dadurch gekennzeichnet, dafi der Titer.der Faser 6,5 dtex 
oder mehr betragt. 

7) Faser gemafi Anspruch 5, dadurch gekennzeichnet, dafi der Titer der Faser 12 dtex 
oder mehr, bevorzugt 1 5 dtex oder mehr, betragt. 

8) Faser gemafi einem der vorhergehenden Ansprttche in Form einer Stapelfaser. 

9) Verwendung einer Faser gemafi einem der vorhergehenden Ansprttche in Teppichen 
textilen Bodenbelagen, Wandbelagen und/oder Dekormaterialien. 
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FIGUR 1 



Q 
Li. 



X 



Li. 
U. 

"E 




12345678 



9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 
Titer (dtex) 



FIGUR 2 



3 
•♦— » 

* 

X 



3 

3 

O 

</) 

CO 




t — i — i — i — i — i — r^-r 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1011121314151617181920 

Titer (dtex) 



D FFk absolut (cN/tex* dtex) 
♦ FDk (%) 



Polynomisch (FDk (%) ) 

Linear (FFk absolut (cN/tex* 
dtex) ) 



INTERNATIONAL SEARCH REPORT 



Tn9. LA f S,FlC ftT!910FSUBJECT MATTER 



«. ULASSIHUATIONOFS 

IPC 7 D01F2/C 



00 



D01F2/02 



Inteml Application No 

PCT/A 1 2004/000441 



and IPC 



According to International Patent Classification (| PC ) or to both national classifi cation 

B. FIELDS SEARCHED ' ' — " 

Minimum documentetton searched (dassilicat lon system Mowed by education symbols) 



D ™ ,a,,0n S6a ^ in ^^ 



^on.c^baaeconsu.tedduHnothe .nternafona, se arch (name 5 data base and, where pradca,, search terms used) 

EPO-Internal, WPI Data, PAJ 



C. DOCUMENTS CONSIDERED TO BE RELEVANT 

Category • | Citation of document, with indication, where appropriate, of the relevant passages 

EP 0 494 851 A (LENZING 
AKTIENGESELLSCHAFT) 
15 July 1992 (1992-07-15) 
examples 2,3 



US 5 543 101 A ( R+E , UML U+EE F ET AL) 
6 August 1996 (1996-08-06) 
table 3 



US 5 863 478 A (RUEF ET AL) 
26 January 1999 (1999-01-26) 
the whole document 



Relevant to claim No. 



1-9 



1-9 



1-9 



I | Further documents are listed In the continuation of box a 
Special categories of cited documents : 

A " ^K^/'"!? 9 1 !? 6 generai srate of the art which Is not 
considered to be of particular relevance 

" E " ^g^^ PUbUSh8d ° n ° r aflerthe National 

* L ' d wh , w! e £ t ^!5^ , "2Y ^ ? oubts on Parity clalm(s) or 
2^ to es *i^ sn ™e publication date of another 
citation or other special reason (as specified) 

^ t0 0raI dbdosure ' us ®. exhibition or 

T ' flBng date but 



Date of the actual completion of the international search 

5 April 2005 

Name and mailing address of the ISA 

TS^t^- p * 5818 ^ 
^ ( «l» Tx • 31651cpon, • 

Fomi PCT/ISA/210 (second sheet) (January 2004) 



|X | Patent famliy members are listed In annex. 



^rnHnri^fil* P ub i fene <? a «er the International fifing date 
°i£? orily <i ate not ln cattiikX with the application but 

Svt{roS nderBland ,he prindp,e or theor y 52 

" X " d ^n^ho°LP art »!S 1,a V elevanC8; tne claimed Invention 
S22?I ll S? nsf ^ red novel or ^"o* De considered to 
involve an inventive step when the document is taken alone 

•V document of particular relevance; the claimed Invention 

cannot be considered to Involve an inventive s eo when th* 
document Is combined with one or iSSS^^S^SS^ 
l?the art oo^binatlon being obvious to a person sklned 

*&' document me mber of the same patent family 

Date of mailing of the International search report 

12/04/2005 

Authorized officer 



Lux, R 



INTERNATIONAL SEARCH REPORT 



Patent document 
cited In search report 

EP 0494851 



A 



Publication 
date 

15-07-1992 



US 5543101 



06-08-1996 



Intern! il Application No 

PCT/AT2004/000441 



AT 

AT 

AU 

AU 

BG 

BR 

CA 

CS 

DE 

EP 

ES 

FI 

GR 

HU 

IE 

JP 

JP 

KR 

MA 

MX 

NO 

PL 

PT 

R0 

SI 

SK 

RU 

TR 

ZA 

ZW 



AT 

AT 

MO 

AT 

AU 

AU 

BG 

BR 

CA 

CN 

CZ 

DE 

DE 

DK 

EP 

ES 

FI 

GB 

GR 

HK 

HR 

HU 

ID 

JP 

JP 

KR 

NO 



Patent family 
member(s) 



395862 B 
3191 A 
648618 B2 
8979891 A 

60110 A3 
9200035 A 
2059042 Al 
9200045 A3 
59208903 Dl 
0494851 A2 
2109333 T3 

920071 A 
3025632 T3 
64111 A2 
920053 Al 
3072442 B2 
4308219 A 
210294 Bl 
22373 Al 
9200098 Al 
920105 A 
293116 Al 
99990 A 
107703 Bl 
9111976 A 

280035 B6 
2061115 CI 

25874 A 
9110159 A 
192 Al 



401271 
134893 
9502082 
133724 
668655 
7221394 
99431 
9405504 
2142111 
1112367 
9500546 
4494808 
59400105 
659219 
0659219 
2085187 
951057 
2284383 
3019296 
1000327 
940392 
72230 
913 
2768831 
8501356 
173007 
950865 



B 
A 
Al 

T 

B2 

A 

A 

A 

Al 

A ,C 

A3 

D2 

Dl 

T3 

Al 

T3 

A 

A ,B 

T3 

Al 

Al 

A2 

B 

B2 
T 
Bl 
A 



Publication 
date 



25-03 

15- 08 

28- 04 

16- 07 
15-10 
08-09- 
10-07- 
12-08- 
23-10- 

15- 07- 

16- 01- 
10-07- 
31-03- 

29- 11- 
15-07- 
31-07- 

30- 10- 
15-07- 

01- 07- 

31- 07- 
10-07- 

02- 11- 

28-02- 

30- 12- 

31- 12- 
12-07- 
27-05- 
01-09- 
30-09- 
01-04- 



-1993 
-1992 
-1994 
-1992 
-1993 
-1992 
-1992 
-1992 
-1997 
-1992 
-1998 
-1992 
-1998 
-1993 
-1992 
-2000 
-1992 
-1999 
-1992 
-1992 
-1992 
-1992 
1994 
1993 
1994 
1999 
1996 
1993 
1992 
1992 



fcm PCT/ISA/210 (patent family annex) (January 20O4) 



25-07- 
15-12- 
19-01 

15- 02 
09-05 

06- 02 
31-01 
08-09' 
19-01- 
22-11- 
18-10- 
21-09- 
14-03- 

17- 06- 

28- 06- 

16- 05- 

07- 03- 
07-06- 

30- 06- 
27-02- 

31- 08- 

29- 04- 
11-09- 
25-06- 
13-02- 

18- 02- 
06-03- 



1996 
1995 
-1995 
-1996 
-1996 
-1995 
-1996 
-1999 
-1995 
-1995 
-1995 
-1995 
-1996 
-1996 
-1995 
-1996 
-1995 
-1995 
1996 
•1998 
1996 
1996 
1996 
1998 
1996 
1999 
1995 



nane 1 of ? 



INTERNATIONAL SEARCH REPORT 



Patent document 
cited in search report 



Publication 
date 



US 5543101 



PH 
PL 
R0 
RU 
SI 
SK 
TR 
ZA 



US 5863478 



26-01-1999 



AT 

AT 

WO 

AT 

AU 

AU 

BR 

CA 

CN 

DE 

EP 

ID 

OP 

NO 



Interr al Application No 

PCT/AT2004/000441 



Patent family 
member(s) 

30806T 
307852 Al 
113875 Bl 
2120505 CI 
659219 Tl 
29095 A3 
28323 A 
9404768 A 



404032 
40796 
9733020 
207981 
711895 
1759497 
9702110 
2219110 
1189860 
59705152 
0823945 
16121 
11504995 
974847 



B 
A 
Al 
T 

B2 
A 
A 
Al 

A ,C 

Dl 

Al 

A 

T 

A 



Publication 
date 



17-10 
26-06- 

30- 11- 
20-10- 

31- 10- 
09-08- 
17-04- 
16-02- 



-1997 
■1995 
•1998 
■1998 
1997 
1995 
1996 
1995 



27-07- 
15-12- 
12-09- 
15-11- 

21- 10- 

22- 09- 
12-01- 
12-09- 

05- 08- 

06- 12- 
18-02- 
04-09- 
11-05- 
21-10- 



-1998 
-1997 
-1997 
■2001 
1999 
1997 
1999 
1997 
1998 
2001 
1998 
1997 
1999 
1997 



Foitn PCT/1SA/210 (patent family annex) (January 2004) 



nan*» 7 nf 7 



INTERNATIONALER RECHERCHENBERICHT 



Intern 



iles Aktenzelchen 

PCT/AT2004/000441 



_Nach der Intamattonalen PatentklassirncaHnn (IPK) oder nach der nallonalen KlassWk atlon und der IPK 
B. RECHERCHIERTE GEBIETE 

Reche^lBrter MMestprafstoff (Klasslflkallonssystem und Klasslfikationssymbole ) 
v^na 5 ..emattonaten R eC, erohe konS u,,,er,e e.eK.ron.scH e Uatenban* (Name der Oa.en.anK und ev„. venvendete SucnbegHtte) 

EPO-Internal , WPI Data, PAJ 



C. ALS WESENTLICH ANGESEHENE UNTERLAGEN 

Kategorie- | Be ze.chnungderVeroffenH.chung, soweH ertorde rilch unter AngabederD, Betracn, Kommenden Te«e 

EP 0 494 851 A (LENZING 
AKTIENGESELLSCHAFT) 
15. Jul1 1992 (1992-07-15) 
Beisplele 2,3 



Betr. Anspruch Nr. 



1-9 



US 5 543 101 A ( R+E , UML U+EE F ET AL) 
6. August 1996 (1996-08-06) 
Tabelle 3 



1-9 



US 5 863 478 A (RUEF ET AL) 
26. Januar 1999 (1999-01-26) 
das ganze Dokument 



1-9 



Sh e men r6f,en, " ChUn9en Slnd <ter Fort8e « zu "0 Feld C zu 
# Besondere Kalegorien von angegebenen Verdrfentllohungen • 
V ffi«e»a» 

" L " V ^hof™l! < ?.T ftd,8fl ^f l9n8,ls, - elnen Priorflatsanspruch zwelfelhaft er 
Datum des Abschlusses der internatlonaten Recherche 

5. April 2005 

Name und Postanschrifl der Internatlonaten Recherchenbehorde 

s sssowBgsr pb - 5818 paiemiaan 2 

Formbtatt PCT/IS/V210 (Btatt 2) (Januar 2004) 



Slehe Anhang PatentfamOla 



KimEUift! 11 dle vercflentDchung ml™o^ehnS^ Inderen 

VerSffentifchung, die Mftglted derselben Palentfamille 1st 
Absendedatum des intemationalen Recherchenberichts 

12/04/2005 

Bevollmachtigter Bedlensteler 

Lux, R 



INTERNATIONALER RECHERCHENBERICHT 



lm Recherchenbericht 
angefOhrtes Patentdokument 

EP 0494851 



Datum der 
Veraffenfllchung 

15-07-1992 



US 5543101 



06-08-1996 



Intern. 



bs Aktenzetchen 



PCT/AT2004/000441 



AT 

AT 

AU 

AU 

BG 

BR 

CA 

CS 

DE 

EP 

ES 

FI 

GR 

HU 

IE 

JP 

JP 

KR 

MA 

MX 

NO 

PL 

PT 

RO 

SI 

SK 

RU 

TR 

ZA 

zw 



AT 

AT 

WO 

AT 

AU 

AU 

BG 

BR 

CA 

CN 

CZ 

OE 

OE 

OK 

EP 

ES 

FI 

GB 

GR 

HK 

HR 

HU 

ID 

JP 

OP 

KR 

NO 



Mltglled(er) der 
Patentfamilie 

395862 B 
3191 A 
648618 B2 
8979891 A 
60110 A3 
9200035 A 
2059042 Al 
9200045 A3 
59208903 Dl 
0494851 A2 
2109333 T3 

920071 A 
3025632 T3 
64111 A2 
920053 Al 
3072442 B2 
4308219 A 
210294 Bl 
22373 Al 
9200098 Al 
920105 A 
293116 Al 
99990 A 
107703 Bl 
9111976 A 
280035 B6 
2061115 CI 
25874 A 
9110159 A 
192 Al 



401271 
134893 
9502082 
133724 
668655 
7221394 
99431 
9405504 
2142111 
1112367 
9500546 
4494808 
59400105 
659219 
0659219 
2085187 
951057 
2284383 
3019296 
1000327 
940392 
72230 
913 
2768831 
8501356 
173007 
950865 



B 
A 
Al 
T 

B2 

A 

A 

A 

Al 

A ,C 

A3 

02 

Dl 

T3 

Al 

T3 

A 

A ,B 

T3 

Al 

Al 

A2 

B 

B2 
T 
Bl 
A 



Datum der 
Verfiffentlichung 



25-03- 

15- 08- 

28- 04- 

16- 07- 
15-10- 
08-09^ 
10-07- 
12-08- 
23-10- 

15- 07- 

16- 01- 
10-07- 
31-03- 

29- 11- 

15-07- 
31-07- 

30- 10- 
15-07- 

01- 07- 

31- 07- 
10-07- 

02- 11- 
28-02- 

30- 12- 

31- 12- 
12-07- 
27-05- 
01-09- 
30-09- 
01-04- 



-1993 

-1992 

-1994 

-1992 

-1993 

-1992 

-1992 

-1992 

■1997 

-1992 

•1998 

-1992 

■1998 

■1993 

•1992 

2000 

1992 

1999 

1992 

1992 

1992 

1992 

1994 

1993 

1994 

1999 

1996 

1993 

1992 

1992 



25-07 
15-12 
19-01- 

15- 02- 
09-05- 

06- 02- 
31-01- 
08-09- 
19-01- 
22-11- 
18-10- 
21-09- 
14-03- 

17- 06- 

28- 06- 

16- 05- 

07- 03- 
07-06- 

30- 06- 
27-02- 

31- 08- 

29- 04- 
11-09- 
25-06- 
13-02- 

18- 02- 
06-03- 



-1996 
-1995 
-1995 
-1996 
-1996 
-1995 
1996 
-1999 
-1995 
1995 
•1995 
•1995 
•1996 
1996 
1995 
1996 
1995 
1995 
1996 
1998 
1996 
1996 
1996 
1998 
1996 
1999 
1995 



FomtbJatt PCT/JSA/210 (Anhang Patontfamffle) (Januai 2004) 



Selte 1 von 2 



INTERNATIONALER RECHERCHENBERICHT 



1 fm Rech8rchenberfcht 


Datum der 


angefOhrtes Patentdokument 


Verflffentlichung 



US 5543101 



US 5863478 



26-01-1999 



Intemt 



es AWenzGichen 



PCT/AT2004/000441 





Mftglied(er) der 




Datum der 




Patentfamllle 




Verfiffantllch unn 

▼ VUvf IUJWI |U| 11 J 


PH 


30806 


A 


17-10-1997 


PL 


307852 Al 


26-06-1995 


RO 


113875 


Bl 


30-11-1998 


RU 


2120505 


CI 


20-10-1998 


SI 


659219 


Tl 


31-10-1997 


SK 


29095 


A3 


09-08-1995 


TR 


o o o o o 

28323 


A 


17-04-1996 


ZA 


9404768 


A 


16-02-1995 


AT 


404032 


B 


27-07-1998 


AT 


40796 


A 


15-12-1997 


WO 


9733020 


A HI 

Al 


12-09-1997 


AT 


207981 


T 


15-11-2001 


AU 


71 i one 


B2 


21-10-1999 


AU 


1759497 


A 


22-09-1997 


BR 


9702110 


A 


12-01-1999 


CA 


2219110 


Al 


12-09-1997 


CN 


1189860 


A ,C 


05-08-1998 


DE 


59705152 


Dl 


06-12-2001 


EP 


0823945 


Al 


18-02-1998 


ID 


16121 


A 


04-09-1997 


JP 


11504995 


T 


11-05-1999 


NO 


974847 


A 


21-10-1997 



FomibJatt PCT/1SA/210 (Anhang Patentfamffle) (Jatnuar 3004) 



Seite 2 von 2 



